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Borten mit Troddeln, .Quastchen odcr dergl. 
•am Rander wie sie fur Dekorationcn, Ta- 
pisscrie und andere Zwcckc verwendet wer- 
den, werden bisher allgcmein in der Weise 
5 hergestellt, daO das Band und der Bchang je 
fiir sich crzeugt und. dann von Hanjd mitcin- 
ander verbtinden werden, indem die genannten 
Gebilde mit Hilfe einer Schnur oder eines 
Hakeris an das Band, angekoupft oder audi 
to an dieses angenaht werden. DemgemaB" sind 
solche Borten bisher verhaltnisrriafiig teuer.. 

.Die vorliegende Erfindung hat nun ein 
. neues Verfahren zur Herstellung dieser Deko- 
rationsborten zum Gegenstande, dessen Wesen : 
15 darin beste.ht , dafi die Troddeln , Quastchen 
oder ahnliche den Behang ausnladiende, aus 
Fadenbiindeln bestdiende Gebilde gleich beim 
Weben der Borte . auf : dem Webstuhl mit- 
erzeugt, also an das Band an- oder auf dieses 
ao mit . aufgewebt werden, und zwar dcrart, dafi 
an den Behangteilen zugleich .das Kopfchen 
mitgebildet. wird. ... 
: Bei . Anwendung dieses neueri Verfahrens 
. werden. solche Dekorationsborten. bedeutend 
*5 billiger als bisher. ; . Audi \vird ein gleich- 
. maBigeres ;Fabrikat. erzielt, und zudem ist 
die Befestigui^ des Bdianjges eine weit halt- 
barere. . , '•; 

.An Hand der beiliegenden Zeichnung sollen 
30 einige Ausfitlirungsfprmen des neuen Ver- 
fahrens, bei vyclchen auf jedem Gang eines 



Bahdstuhles zwci Borten crzeugt werden, 
niiher erlautert werden. 

Fig. 1 zeigt die Herstellung von Borten. 
mit angewebten, an den Enden abgeschnittencn 35 
Quastchen. Hier sind A die bciden auf cinem 
Gang des Webstiihles entstchenden Borten, 
welche je mit Hilfe eines besonderen Schusscs 
in befiebiger Bindung gewebt werden und je 
aus zwei durch cinzelne durch beide hin- 40 
durchgefiihrte Schiisse verbundenen Gewcbe-. 
streifen a 1 und d 2 bestehen, yon denen der 
sehmiilere a 2 , zur Einbindung der Quastchen 
oder Fransen b client. Diese werden mit 
Hilfe eines besonderen Schusses gebildct, 45 
welcher .bei ein und derselben Fachoffnung 
mehrere Male hintereinander eingetragen 
wird, so daB dadurch Fadenbiindel gebildct 
werden , * vvelche je . ein Quastchen ergeben. 
Die Fadenbiindel werden dabei so in die Ge- 50 
webestreifen a 2 beider Borten eingebunden, 
daB die Faden des Biindels einen Tcil c der 
Kettenfaden dieser Gewebestreifen a 2 urn- 
sciilingen, wahrend je ein anderer Teil d 
dieser Kette, fiber dem SchuB fadenbiindel 55 
weggehend, auf der Sdiauseite und ein dritter 
Teil e auf der Riickseite des Biindels flott 
liegen bleibt. Aus der Fig. 1 ist diese Ein- . 
bindungsweise ersichtlich, wo im : unteren 
Teile der Kettenteil d durchschnitten und 60 
dann das SchuBfadenbundel b auseinander- 
geklappt gezeichnet ist, so dafi auch der 



vom Schufl umschlungenc Kettenteil c siclit- 
bar ist. In der rechten Half te 'der Figur ist 
das ' Sdiufifaddnburidel etwas zur Scite ge- 
driickt, so dafl auch nocri der auf der Ruck- 
. 5 seitc flott licgende Kettenteil e zu sehen ist. 
Durch Zerschneidch der SchuBfadenbiindel b 
in. ihrer mittleren Lange ergeben sich die 
fertigen Dekorationsbortcn. 
Je nachdem die SchuBfadenbuhdcl . aus 
10 einer mehr oder minder groDen Anzahl Faden 
gebildet und in groflerem oder klcincrcm Ab- 
stande yoneinander angeo.rdnet werden, ent- 
. steht bei dieser . Herstellungsweise ein aus 
Quasten, Troddeln oder dergi. bestehender 
15 oder ein mehr fransenahnlicher, aber immer 
aus Biindeln von Faden bestehender Behang. 

Durch die eigenartige Einbindting der 
SchuBfadenbiindel wcrden zugleich in ein- 
fachster Weisc die Quastenkopfchen / ge- 
ao bildet, wie aus der Darstellung sich crgibt. 
Die Fig. 2 der Zeichnung veranschaulicht 
einc weitere Ausf uhrung des neuen Ver- 
fahrens, bei der ebenfalls zwei Borteh auf 
demselben Gang des Bandstuhles erzeugt 
a$ werden, aber als zwei getrennte. Gebilde. Es 
wcrden bier- die den Behang bildenden Schufi- 
fadenbundel an den beiden Borteil je von 
. . einem besonderen SchuBfaden gebildet,. wel- 
cher eincrseits in der bei der erstcn. Aus- 
3o fuhrung.bcschriebenen Weise in den.Streifen a 2 
der zugehorigen Borte eingebunden wird, 
andererseits aber urn . einen zwischen den 
Ketten der beiden .Borten ausgespannten 
Stelifaden g. t herurrigeschlungen wird. Nach 
35 Herausziehen dieses Fadens g erhalt man 
dann aus dem in Fig. 2 yeranschaulichten. 
Produkte die fertigen Borten, dereri Quast- 
chen oder Fransen dann aber ihrer Her- 
stellungsweUe cntsprechend aus am freien 
40 Ende des Behanges igeschlosscnen Schleif- 
chen bestehen. .; . 



' n 3 * st n °cb einc Borte veranschau- 
licht, zu dercn Herstcllung in der gleichen 
Weise verfahren wird wie bei ■ der erst- 
beschriebenen Ausf uhrung. Nur besteht hier 45. 
die eigentliche Bbrte nicht aus zwei, sondern 
aus einem Gewebestreifen. Die Einbindung 
der den Behang bildenden SchuOfadenbundel 
ist hier aber auch dadurch bewirkt, daB diese 
Faden urn eine Anzahl der Ketten faden c x 50 
herumgeschlungen werden, wahrend andere 
Kettenfaden d l auf der Schauseite aber fiber 
den QuastenschuB weggehen und wieder 
andere e l auf der Ruckseite der Bugcl" flott 
liegen bleiben. 35 

Die zuletzt beschriebenen Borten gleichen 
den bisherigen mit aufgenahtem Behang, 
wahrend die nach den ersten beiden Ver- 
fahren erzeugtcn mehr den mit angekmipften 
Quasten oder Fransen ahnlich sehen, 60 

Patent- Ansprucii: 

Verfahren zur Herstellung von Deko- 
rationshorten mit einem aus Quasten, 65 

. Troddeln . oder ahnlichen Fadenbiindeln 
.bestchenden Behang, dadurch gekennzeich- 
net, daB dieser Behang beim Weben des 
Grundbandes miterzeugt und an dieses 
an- oder aufgewebt wird, indem an den 70 
. Stellcn, wo ein Quastchen entsteheh soli, 
* durch ofteres Einlegen eines besonderen 

. SchuBfadens SchuBfadenbiindel. in der 
Weise gebildet werden, daB immer ein 
Teilfc/ der Randkette des Grundbandes 75 
von diesen Schiissen umschlungen wird,. 
zur Bildung des Quastenkopfchens aber 
ein apderer Teil (d) der Kette auf der : 
Schauseite und ein dritter Teil '(e) auf der 

. Ruckseite der SchuBfadenbiindel (b) flott 80 
liegen bleibt bezw» iiber und. unter den- 
selben hinweggeht 
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